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(54) Mit Siliziumdioxid umhullte Metalloxidpartikel 



(57) Mit Siliziumdioxid umhullte Metalloxidpartikel 
mit niedriger Struktur. Sie werden hergestellt, indem ei- 
ne in Wasser geloste Base unter Run re n zu einer Di- 
spersion bestehend aus einem Metalloxid, mindestens 
einer Verbindung des Art X n Si(OR)4. n , und Wasser ge- 
geben wird, das Reaktionsprodukt abgetrennt, gegebe- 



nenfalls mit Wasser gewaschen und getrocknet wird. 
Die mit Siliziumdioxid umhullten Metalloxidpartikel kon- 
nen in Sonnenschutzmitteln und in CMP-Anwendungen 
Verwendung finden. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung betrifft mit Siliziumdioxid umhullte Metal loxidpartikel, ein Verfahren zu ihrer Herstellung und 
ihre Verwendung. 

5 [0002] Metalloxide wie Titandioxid Oder Zinkoxid finden weite Verbreitung in Sonnenschutzmitteln. Ihre Wirkung be- 
ruht im wesentlichen auf Reflexion, Streuung und Absorption der schadigenden UV-Strahlung und hangt wesentlich 
von der PrimarpartikelgroSe der Metalloxide ab. 

[0003] Nachteilig bei Metalloxiden wie Titandioxid Oder Zinkoxid ist ihre photokatalytische Aktivitat, durch die Reak- 
tionen ausgeldst werden, die zu Veranderungen von Bestandteilen eines Sonnenschutzmittels fuhren konnen. 
10 [0004] Es wird versucht die photokatalytische Aktivitat dieser Metalloxide zu verringern ohne die UV-abschirmenden 
Eigenschaften zu reduzieren, indem man sie zum Beispiel mit einer Hulle umgibt. 

[0005] EP-A-0988 853 beschreibt mit Siliziumdioxid umhullte Metal loxidpartikel, sowie deren Herstellung und Ver- 
wendung als Bestandteil in Sonnenschutzmitteln. Nachteilig hierbei ist, dass diese umhullten Metalloxidpartikel eine 
niedrige Oberflachenfunktionalitat und einen starken Verwachsungsgrad der Partikel aufweisen. Dadurch wird zum 

is einen das Einarbeiten der Partikel in eine kosmetische Formulierung erschwert, zum anderen ist deren Stabilitat be- 
zuglich Sedimentation eingeschrankt. Femer ist auch nachteilig, dass bei der Herstellung dieser Partikel neben Wasser 
ein organisches Losungsmittel zwingend notwendig ist, damit sich eine Hulle ausbilden kann. Diese Losungsmittel, 
gemaB EP-A-0 988 853 bevorzugt mit Wasser mischbar, verursachen neben hoheren sicherheitstechnischen Vorkeh- 
rungen auch einen groBen wirtschaftlichen Aufwand um die Losungsmittel nach Reaktion wieder vom Wasser zu tren- 

20 nen und/oder zu entsorgen. Schliesslich konnen nach EP-A-0988853 nur Tetraalkoxysilane eingesetzt werden, wah- 
rend zum Beispiel haiogensubstituierte Silane explizit ausgeschlossen werden. 

[0006] Es bestand somit die Aufgabe umhullte Metalloxidpartikel bereitzustellen, die die Nachteile des Standes der 
Technik vermeiden. Insbesondere sollen sie sich leicht in kosmetische Formulierungen einarbeiten lassen, in diesen 
stabil sein und eine geringe photokatalytische Aktivitat aufweisen. 
25 [0007] Eine weitere Aufgabe ist es ein Verfahren bereitzustellen, das die Nachteile des Standes der Technik vermei- 
det, insbesondere sollen die Verwendung organ ischer Losungsmittel und die Einschrankung der Einsatzstoffe auf Sei- 
ten der Siliziumdioxid-Vortaufer auf nur eine Verbindungsklasse vermieden werden. 

[0008] Gegenstand der Erfindung sind umhullte Oxidpartikel, bestehend aus einem Kern aus einem Metalloxid und 
einer den Kern umgebenden Hulle aus Siliziumdioxid, dadurch gekennzeichnet, dass die umhullten Oxidpartikel eine 

30 niedrige Struktur, definiert durch einen fehlenden Endpunkt bei der Dibutylphtalatabsorption, aufweisen. 

[0009] Unter Struktur ist der Verwachsungsgrad der Teilchen zu verstehen, der durch die DBP-Absorption (Dibuty- 
lphtalatabsorption) gemessen werden kann. Die niedrige Struktur auBert sich darin, dass kein Endpunkt in der DBP-Ab- 
sorption zu erkennen ist und bedeutet einen geringen Verwachsungsgrad der Teilchen. Bei der DBP-Absorption wird 
die Kraftaufnahme, beziehungsweise das Drehmoment (in Nm), der rotierenden Schaufeln des DBP-MeBgerates bei 

35 Zugabe definierter Mengen von DBP, vergleichbar einer Titration, gemessen. Dabei ergibt sich fur Metalloxide (zum 
Beispiel Titandioxid Oder Siliziumdioxid, Abb. 1 A) ein scharf ausgepragtes Maximum mit einem anschlieBenden Abfall 
bei einer bestimmten Zugabe von DBP. Bei den erfindungsgemaBen Partikeln ist ein Maximum mit anschlieBendem 
Abfall nicht zu erkennen, so dass das Gerat keinen Endpunkt ermitteln kann (Abb. 1 B). 

[0010] Die niedrige Struktur der erfindungsgemaBen Partikel ist auch den TEM-Aufnahmen zu entnehmen (Abb. 

40 2A). Die nach EP-A-0 988 853 hergestellten Partikel sind deutlich starker aggregiert (Abb. 2B). 

[0011] Die erfindungsgemaBen Partikel weisen bevorzugt eine photokatalytische Aktivitat von weniger als 0,20-1 0" 3 
mol kg- 1 -min _1 auf. Die Aktivitat wird bestimmt durch die Oxidation von 2-Propanol zu Aceton durch Bestrahlung mit 
UV-Licht. Das Ergebnis wird angegeben als Bildungsgeschwindigkeit des Acetons in Form einer Geschwindigkeits- 
konstanten. Grundlage der Messung ist die von Robert Rudham in "The Chemistry of Physical Sunscreen Materials" 

45 (Review derived from a presentation made at the FDA Workshop on the Photochemistry and Photobiology of Suns- 
creens, Washington, September 1 9-20, 1 996) veroffentlichte Methode. Durch diese niedrige photokatalytische Aktivitat 
konnen die erfindungsgemaBen Oxidpartikel idealerweise in Sonnenschutzmitteln eingesetzt werden. 
[0012] Die BET-Oberflache, bestimmt nach DIN 66131 , der erfindungsgemaBen Partikel kann in einem weiten Be- 
reich zwischen 5 und 600 m2/g variiert werden. Gewohnlich liegt die BET-Oberflache der erfindungsgemaBen Partikel 

so uber der, der zugrunde liegenden Kerne. Bei veranderten Herstellbedingungen kann sie jedoch gegebenenfalls auch 
kleinerals diedereingesetzten Kerne sein. Bevorzugt jedoch liegt die BET-Ob erf I ache der erfindungsgemaBen Partikel 
uber der der zugrundeliegenden Kerne. 

[0013] Die primare PartikelgroBe der umhullten Oxidpartikel kann zwischen 2 und 100 nm, bevorzugt zwischen 5 
und 50 nm, liegen, und die sekundare PartikelgroBe kann zwischen 0,05 und 50 jxm, bevorzugt zwischen 0,1 und 1 
55 u.m liegen. In diesen Bereichen zeigen die erfindungsgemaBen Partikel bei Verwendung in Sonnenschutzmitteln einen 
ausreichenden UV-Schutz und ein angenehmes Gefuhl auf der Haut nach dem Auftragen. 
[0014] Die Bestimmung dieser PartikelgroBen erfolgt nach DIN 53206. 

[0015] Die Schichtdicke der Siliziumdioxidhulle der erfindungsgemaBen Metalloxidpartikel kann zwischen 0,5 und 
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25 nm variiert werden. In diesem Bereich zeigen die Partikel ausreichend hone UV-Absorption, Reflexion und Streuung. 
[0016] Metalloxide konnen "Titandioxid, Zinkoxid, Zirkonoxid, Eisenoxid, Ceroxid und/oder chemische Mischungen 
dieser Metalloxide untereinander, und/oder chemische Mischungen dieser Metalloxide mit Aluminiumoxid und/oder 
chemische Mischungen dieser Metalloxide mit Siliziumdioxid sein. Die Herkunft der Metalloxide ist nicht limitiert. So 
5 konnen Metalloxide eingesetzt werden, die aus einem pyrogenen Prozess, einem Sol-Gel, einem Plasma-, einem 
Fallungsprozess, einem hydrothermalen Verfahren oder durch bergmannische Verfahren Oder aus Kombinationen der 
vorgenannten Verfahren stammen. 

[0017] Besonders bevorzugte Metalloxide sind die pyrogenen Metalloxide Titandioxid, Zinkoxid, Eisenoxid, Ceroxid, 
Zirkonoxid und/oder chemische Mischungen dieser Metalloxide untereinander, und/oder chemische Mischungen dieser 

10 Metalloxide mit Aluminiumoxid und/oder chemische Mischungen dieser Metalloxide mit Siliziumdioxid. 

[0018] Unter chemischen Mischungen von pyrogenen Oxiden sind zum Beispiel solche zu verstehen, bei denen eine 
Komponente uber ein Aerosol in den pyrogenen Prozess eingebracht wird, wie in EP-B-0 850 876 beschrieben. Es 
konnen auch beide Komponenten gleichzeitig verdampftund in die Mischkammereines Brenners wie erzur Erzeugung 
von pyrogenen Oxiden Verwendung findet geleitet werden, wie dies zum Beispiel in EP-A-609 533 fur Titan-Silizium- 

is Mischoxid undTitan-Aluminium-Mischoxid oder EP-A-1 048 61 7 fur Silizium-Aluminium-Mischoxid beschrieben ist. Es 
kann auch ein pyrogenes Metalloxid mit einem weiteren Metalloxid, das in einem nicht pyrogenen ProzeB auf das 
pyrogene Metalloxid aufgebracht wird, umhullt oder teilwelse umhullt sein. 

[0019] Ein weitererGegenstand der Erfindung ist ein Verfahren zur Herstellung der erfindungsgemaBen Oxidpartikel. 
Dazu wird eine in Wasser geloste Base unter Ruhren zu einer Dispersion bestehend aus 1-80 Gew.-% eines Metall- 
ic oxides, mindestens einer Verbindung der Art X n Si(OR)4_ n , wobei das molare Verhaltnis X n Si(OR)4_ n / Metalloxid je 
nach Schichtdicke der Siliziumdioxidhulle zwischen 0,1 und 25 liegt, und Wasser gegeben wird, das Reaktionsprodukt 
abgetrennt, gegebenenfalls gewaschen und getrocknet wird. 

[0020] Die Abtrennung des Reaktionsproduktes kann erfolgen durch Filtrieren oderZentrifugieren. Gewaschen wer- 
den kann mit Wasser, einem organischen Losungsmittel oder Mischungen von Wasser mit organischen Losungsmitteln, 
25 wobei Wasser im Sinne der Erfindung bevorzugt ist. 

[0021] Die erfindungsgemaBen Partikel konnen nach den, dem Fachmann bekannten, Methoden getrocknet werden. 
Eine Ubersicht uber verschiedeneTrocknungs verfahren gibt Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry, Vol. B2, 
Unit Operations 1 , Seiten 4-2 bis 4-35, 5. Auflage. 

[0022] Weitere Verfahrensschritte konnen sich hieran anschlieBen, wie zum Beispiel Kalzination, Mahlverfahren, 
30 Granulationsverfahren, oder eine Dispergierung in geeigneten fliissigen Medien. 

[0023] DieTemperaturbei der die Reaktion durchgefuhrt wird ist nicht kritisch, solange das Reaktionsmedium flussig 
ist. Bevorzugt wird eine Reaktionstemperatur von 15 bis 30°C. 

[0024] Die Menge an Base, die benotigt wird kann uber einen weiten Bereich von 0,1 bis 30 Gew.-%, bezogen auf 
das gesamte Reaktionsmedium, variiert werden. Es wurde gefunden, dass eine Basenkonzentration von 1 bis 5 Gew.- 
35 % besonders vorteilhaft ist, da bei geringem Baseneinsatz eine rasche Bildung der erfindungsgemaBen Oxidpartikel 
stattfindet. 

[0025] Als Base konnen Ammoniak, Hydroxide wie Natriumhydroxid, Kaliumhydroxid oder Tetraalkylammoniumhy- 
droxid, Carbonate wie Ammoniumcarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Natriumcarbonat oder N atrium hydrogen - 
carbonat, organische Basen wie Amine, Pyridine, Aniline, Guanidin, AmmoniumSalze von Carbonsauren wie Ammo- 
40 niumformiat, Ammoniumacetat, Alkylammonium-Salze von Carbonsauren wie Monomethylaminformiat, Dimethylamin- 
formiat und deren Mischungen Verwendung finden. 

[0026] Besonders bevorzugt sind Ammoniak, Ammoniumcarbonat, Ammoniumhydrogencarbonat, Ammoniumformi- 
at, Ammoniumacetat, Natriumcarbonat und Natriumhydrogencarbonat und Mischungen von zwei oder mehr Verbin- 
dungen hieraus. 

45 [0027] Neben Basen konnen auch anorganische Sauren, wie zum Beispiel Salzsaure, Schwefelsaure oder Phos- 
phorsaure und organische Sauren wie Ameisen- oder Essigsaure eingesetzt werden urn Siliziumdioxid aus der Silizi- 
umdioxtdquelle freizusetzen. 

[0028] Metalloxide konnen Titandioxid, Zinkoxid, Zirkonoxid, Eisenoxid, Ceroxid, und/oder chemische Mischungen 
dieser Metalloxide untereinander, und/oder chemische Mischungen dieser Metalloxide mit Aluminiumoxid und/oder 
50 chemische Mischungen dieser Metalloxide mit Siliziumdioxid sein. Die Herkunft der Metalloxide ist nicht limitiert. So 
konnen Metalloxide eingesetzt werden, die aus einem pyrogenen Prozess, einem Sol-Gel, einem Plasma-, einem 
Fallungsprozess, einem hydrothermalen Verfahren oder durch bergmannische Verfahren oder aus Kombinationen der 
vorgenannten Verfahren stammen. 

[0029] Besonders bevorzugte Metalloxide sind die pyrogenen Metalloxide Titandioxid, Zinkoxid, Eisenoxid, Ceroxid, 
55 Zirkonoxid, und/oder chemische Mischungen dieser Metalloxide untereinander, und/oder chemische Mischungen die- 
ser Metalloxide mit Aluminiumoxid und/oder chemische Mischungen dieser Metalloxide mit Siliziumdioxid, wobei we- 
nigstens ein Metalloxid pyrogener Herkunft ist. 

[0030] Als Verbindungen der Art X n Si(OR) 4 . n , werden bevorzugt solche eingesetzt bei denen X=Halogen oder H, 
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R=H Oder ein linearer oder ein verzweigter Alkylrest mit 1 bis 8 C-Atomen und n = 0-4 mit R ungleich H fur n=4 t sein 
kann. Besonders bevorzugt sind Tetraalkoxysilane und/oder deren Oligomere. 

[0031] Der Vorteil des erfindungsgemaBen Verfahrens ist, dass auf ein organ isches Losungsmittel verzichtet werden 
kann. Jm Gegensatz zu dem in EP-A-0 988 853 beschriebenen Verfahren, bei dem ein organisches Losungsmittel 

5 zwingend zur Ausbildung der Hulle erforderiich ist, werden beim erfindungsgemaBen Verfahren in rascher Reaktion 
Partikei mit vollstandiger Hulle ertialten. Es konnte auch gezeigt werden, dass die so erhaltenen Partikel einheitlich 
sind, das heilBt es wurden ausschlieBlich die erfindungsgemaBen Partikel nachgewiesen. Partikel, die ausschlieBlich 
aus Siliziumdioxid bestehen, entstanden durch das Zusammenwachsen der bei der Hydrolyse der Siliziumdioxidquelle 
gebildeten feinen Si0 2 -Partike! konnten nicht nachgewiesen werden. Offensichtlich besitzen die gemaB der Erfindung 

10 eingesetzten Metalioxide eine hohe Affinitat zur Siliziumdioxidquelle. 

[0032] Die erfindungsgemaBen Partikel weisen eine niedrige Struktur auf und sind daher leicht in kosmetische For- 
mulierungen einzuarbeiten, die stabil gegen Sedimentation sind. 

[0033] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung sind Sonnenschutzmlttel, die die erfindungsgemaBen Oxidpartikel in 
einem Anteil von 0,01 und 25 Gew.-% enthalten. Daneben kann das erfindungsgemaBe Sonnenschutzmittel in Mi- 
15 schungen mit bekannten anorganischen UV-absorbierenden Pigmenten und/oder chemischen UV-Fittern eingesetzt 
werden. 

[0034] Als bekannte UV-absorbierende Pigmente kommen in Betracht Titan dioxide, Zinkoxide, Aluminiumoxide, Ei- 
senoxide, Siliziumdioxid, Silicate, Ceroxide, Zirkoniumoxide Bariumsulfat oder Gemische davon in Betracht. 
[0035] Als chemische UV-Filter kommen alle dem Fachmann bekannten wasser- oder olloslichen UVA- als auch 
20 UV-B-Fifter in Frage, von denen exemplarisch, jedoch nicht limitierend Sulfonsaurederivate von Benzophenonen und 
Benzimidazolen Derivate des Dibenzoylmethans, Benzylidencampher und dessen Derivate, Derivate der Zimtsaure 
und deren Ester, Oder Ester der Salizylsaure genannt seien. 

[0036] Die erfindungsgemaBen Sonnenschutzmittel konnenfernerdiedem Fachmann bekannten Losungsmittel wie 
Wasser, ein- oder mehrwertige Alkohole, kosmetische 6le, Emulgatoren, Stabilisatoren, Konsistenzregler wle Carbo- 
ns mere, Cellulosederivate, Xanthan-Gum, Wachse, Bentone, pyrogene Kieselsauren und weitere in Kosmetika ubliche 
Stoffe wie Vitamine, Antioxidantien, Konservierungsstoffe, Farbstoffe und Parfums enthalten. 

[0037] Typischerweise kann das erfindungsgemaBe Sonnenschutzmittel als Emulsion (O/W, W/O Oder multipel), 
wasseriges oder wasserig-alkoholisches Gel oder Olgel vorliegen, und in Form von Lotionen, Cremes, Milchsprays, 
Mousse, als Stift oder in anderen gebrauchlichen Formen angeboten werden. 
30 [0038] Der allgemeine Aufbau von Sonnenschutzmitteln ist dariiber hinaus in A. Domsch, "Die kosmetischen Pra- 
parate", Verlag fur chemische Industrie (Hrsg. H. Ziolkowsky), 4. Aufl., 1992 oder N.J. Lowe und N.A. Shaat, Suns- 
creens, Development, Evaluation and Regulatory Aspects, Marcel Dekker Inc., 1990 beschrieben. 
[0039] Ein weiterer Gegenstand der Erfindung ist die Verwendung der erfindungsgemaBen Oxidpartikel als UV-Filter, 
zur Herstellung von Dispersionen und Verwendung zum chemisch-mechanischen Polieren (CMP-Prozess). 

35 

Beispiele 



[0040] Die Beispiele 1 -6 werden nach dem erfindungsgemaBen Verfahren durchgefiihrt. Die Vergleichsbeispiele 1 -3 
werden in Gegenwart eines organischen Losungsmittels, Ethanol, durchgefiihrt. Alle Beispiele beinhalten eine Trock- 
nung des Produktes nach Filtration bei Raumtemperatur. Als Base wird eine 29 Gew.-% wasserige Ammoniaklosung 
eingesetzt. 

[0041] Die analytischen Daten befinden sich in der den Beispielen nachfolgenden Tabelle. 

[0042] Die Zusammensetzung von Kern und Hulle wird durch quantitative Rontgenfluoreszenzanalyse, die Schicht- 
dicke der Hulie aus den TEM-Aufnahmen erhalten. Die BET-Oberflache wird bestimmt nach DIN 66131 und das Po- 
renvolumen der Partikel nach DIN 66134. Die Hydroxylgruppendichte wird bestimmt nach der von J. Mathias und G. 
Wannemacher in Journal of Colloid and Interface Science 125 (1998) veroffentlichten Methode. 
[0043] Die Dibutylphthalatabsorption wird gemessen mit einem Gerat RHEOCORD 90 der Fa. Haake, Karlsruhe. 
Hierzu werden 1 6 g der beschriebenen Metalioxide auf 0,001 g genau in eine Knetkammer eingefulft, diese mit einem 
Deckel verschlossen und Dibutylphthalat uber ein Loch im Deckel mit einer vorgegebenen Dosierrate von 0,0667 ml/ 
s eindosiert. Der Kneter wird mit einer Motordrehzahl von 125 Umdrehungen pro Minute betrieben. Nach Erreichen 
des Drehmomentmaximums wird der Kneter und die DBP-Dosierung automatisch abgeschaltet. Aus der verbrauchten 
Menge DBP und der eingewogenen Menge der Partikel wird die DBP-Absorption berechnet nach: DBP-Zahl (ml/100 
g) = (Verbrauch DBP in ml / Einwaage Partikel in g) x 100. 

[0044] Abb. 1 A zeigt das typische Verhalten von pyrogenen Oxiden mit einem scharf ausgepragten Maximum mit 
einem anschlieBenden Abfall bei einer bestimmten Zugabe von DBP. Abb. 1B zeigt das Verhalten der erfindungsge- 
maBen Partikel. Hier ist ein Anstieg des Drehmomentes mit anschlieBendem Abfall bei einer bestimmten Zugabe von 
DBP nicht zu erkennen. Das DBP-Gerat detektiert keinen Endpunkt. 

[0045] Abb. 2A zeigt eine TEM-Aufnahme der erfindungsgemaBen Partikel gemaB Beispiel 1, Abb. 2B zeigt bei 



4 




EP 1 284 277 A1 



gleicher VergrdBerung eine TEM-Aufnahme der Partikel, hergestellt gemaB Vergleichsbeispiel 1 . Abb. 2A zeigt den 
deutlichen niedrigeren Verwachsungsgrad der erfindungsgemaBen Partikel. 

[0046] Bei der Bestimmung der photokatalytischen Aktivitat wird die zu messende Probe in 2-Propanol suspendiert 
und 1h mit UV-Licht bestrahlt. Danach wird die Konzentration an gebildetem Aceton gemessen. 
5 [0047] Ca. 250 mg (Genauigkeit0,1 mg) der aus den Beispielen und Vergleichsbeispielen erhattenen Partikel werden 
mit einem Ultra-Turrax-Ruhrer in 350 ml (275,1g) 2-Propanol suspendiert. Diese Suspension wird mittels einer Pumpe 
uber einen auf 24°C temperierten Kuhler in einen zuvor mit Sauerstoff gespulten Photoreaktor aus Glas mit einer 
Strahlungsquelle gefordert. 

[0048] Als Strahlungsquelle dientz.B. eine Hg-Mitteldruck-Tauchlampe vom Typ TQ71 8 (Heraeus) mit einer Leistung 
w von 500 Watt. Ein Schutzrohr aus Borsilikatglas begrenzt die emittierte Strahlung auf Wellenlangen >300nm. Die Strah- 
lungsquelle ist auBen von einem mit Wasser durchstromtem Kuhlrohr umgeben. 

[0049] Sauerstoff wird uber einen DurchfluBmesser in den Reaktor eindosiert. Mit dem Einschaften der Strahlungs- 
quelle wird die Reaktion gestartet. Bei Reaktionsende wird sofort eine eine kleine Menge der Suspension entnommen, 
filtriert und mittels Gaschromatographie analysiert. 

15 

Beispiel 1: 

[0050] 1 00 g pyrogenes Titandioxid (P25 von Degussa) werden in 1 I Wasser dispergiert. Zu dieser Losung werden 
1 00 mITetraethoxysilan gegeben. Diese Mischung wird 15 min geruhrt, danach erfolgt dieZugabe von 30 ml Ammoniak. 
20 Nach 2-4 h Ruhren bei 25°C wird das Produkt abfiltriert und getrocknet. 

Beispiel 2: 

[0051] 100 g pyrogenes Titandioxid (P25 von Degussa) werden in 1 I Wasser dispergiert. Zu dieser Losung werden 
25 200 ml Tetraethoxysilan gegeben. Diese Mischung wird 1 5 min geruhrt, danach erfolgt dieZugabe von 30 ml Ammoniak. 
Nach 2-4 h Ruhren bei 25°C wird das Produkt abfiltriert und getrocknet. 

Beispiel 3: 

30 [0052] 100 g pyrogenes Titandioxid (P25 von Degussa) werden in 1 i Wasser dispergiert. Zu dieser Losung werden 
100 ml Tetramethoxysilan gegeben. Diese Mischung wird 15 min geruhrt, danach erfolgt die Zugabe von 30 ml Am- 
moniak. Nach 2-4 h Ruhren bei 25°C wird das Produkt abfiltriert und getrocknet. 

Beispiel 4: 

35 

[0053] 1 00 g pyrogenes Titandioxid (P25 von Degussa) werden in 1 I Wasser dispergiert. Zu dieser Losung werden 
1000 ml Tetraethoxysilan gegeben. Diese Mischung wird 15 min geruhrt, danach erfolgt die Zugabe von 30 ml Ammo- 
niak. Nach 2-4 h Ruhren bei 25°C wird das Produkt abfiltriert und getrocknet. 

40 Beispiel 5: 

[0054] 1 00 g eines pyrogenen Titandioxides mit einer BET-Oberflache von 1 00m 2 /g werden in 1 I Wasser dispergiert. 
Zu dieser Losung werden 200 ml Tetraethoxysilan gegeben. Diese Mischung wird 15 Minuten geruhrt, danach erfolgt 
die Zugabe von 30 ml Ammoniak. Nach 2-4 h Ruhren bei 25°C wird das Produkt abfiltriert und getrocknet. 

45 

Beispiel 6: 

[0055] 100 g mit 0,2% Al 2 0 3 dotiertes, pyrogenes Titandioxid (hergestellt nach DE-A-196 50 500) werden in 1 I 
Wasser dispergiert. Zu dieser Losung werden 200 ml Tetraethoxysilan gegeben. Diese Mischung wird 15 Minuten 
so geruhrt, danach erfolgt die Zugabe von 30 ml Ammoniak. Nach 2-4 h Ruhren bei 25°C wird das Produkt abfiltriert und 
getrocknet. 

Vergleichsbeispiel 1: 

55 [0056] 100 g pyrogenes Titandioxid (P25 von Degussa) werden in 1,5 1 Ethanol und 100 ml Wasser dispergiert. Zu 
dieser Losung werden 50 ml Ammoniak gegeben. AnschlieBend werden zu dieser Mischung 100 ml Tetraethoxysilan 
in 200 ml Ethanol langsam uber einen Zeitraum von 1 h zugetropft. Nach 1 2 h wird das Produkt abfiltriert und getrocknet. 
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Vengleichsbe/spie! 2: 

[0057] 400 ml Wasser, 1388 ml Ethanol und 87 ml Ammoniak werden gemischt, anschlieBend werden darin 105 g 
Titandioxid dispergiert. Zu dleser Losung werden uber einen Zeltraum von 6 h 1 93 ml Tetraethoyasilan in 24 ml Wasser 
5 und 156 ml Ethanol gegeben. Die Dispersion wird noch 12 h bei 25°C gealtert. Das Produkt wird abfiltriert und ge- 
trocknet. 

Vergleichsbeispiel 3: 

10 [0058] 106 ml Wasser, 480 ml Ethanol und 20 ml Ammoniak werden gemischt, anschlieBend werden darin 28 g 
Titandioxid dispergiert. Zu dieser Losung werden uber einen Zeitraum von 2 h 105 ml Tetraethoxysilan in 39,5 ml 
Wasser und 65,5 ml Ethanol gegeben. Die Dispersion wird noch 12 h gealtert bei 20°C. Das Produkt wird anschlieBend 
durch Filtration gewonnen und getrocknet. 
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Sonnenschutzmittel 

[0059] Mit nachfolgender Rezeptur wurde ein Sonnenschutzmittel mit 4 Gew.-% der erfindungsgemaBen Partikel 
nach Beispiel 2 hergestelit. 

5 





Phase 


Bestandteil 


Gew.-% 




A 


Isolan Gl 34 


3,0 






Rizinusol 


1,2 


10 




Tegesoft OP 


10,0 






Tegesoft Liquid 


5,0 






Glycerin 86% 


3,0 




B 


Paracera W80 


1,8 


15 




Isohexadecan 


5,0 




C 


erfindungsgemaGer 


4,0 






Partikel nach Beispiel 2 






D 


. Magnesiumsulfat 


0,5 


20 




* VE-Wasser 


66,5 



[0060] Phase A wird in einem Mischer auf 70°C erwarmt. Nach dem Aufschmelzen auf einer Magnetheizplatte bei 
80°C wird Phase B zu Phase A gegeben. Die Phase C wird mit ca. 300 U/min und unter Vakuum in die Olphase 
eingeruhrt. Phase D wird ebenfalls auf 70°C erwarmt und unter Vakuum der Mischung aus A-C zugefugt. 

25 

Patentanspruche 

1. Umhullte Oxidpartikel bestehend aus einem Kern aus einem Metalloxid und einer den Kern umgebenden HiiHe 
30 aus Siliziumdioxid, dadurch gekennzeichnet, dass diese eine niedrige Struktur, definiert durch einen fehlenden 

Endpunkt bei der Dibutylphtalatabsorption, aufweisen. 

2. Oxidpartikel nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, dass deren photokatalytische Aktivitat, bestimmt durch 
die Oxidation von 2-Propanol zu Aceton, kleiner als 0,20-10-3 mol-kg-^min* 1 ist 

35 

3. Oxidpartikel nach den Anspruchen 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet, dass die BET-Oberflache zwischen 5 
und 600 m 2 /g liegt. 

4. Oxidpartikel nach Anspruchen 1 bis 3, dadurch gekennzeichnet, dass die primare PartikelgroBe zwischen 2 und 
40 100 nm und die sekundare PartikelgroBe zwischen 0,05 und 50 um liegt. 

5. Oxidpartikel nach den Anspruchen 1 bis 4, dadurch gekennzeichnet, dass die Schichtdicke der Siliziumdioxid- 
hulle zwischen 0,5 und 25 nm liegt. 

45 6. Oxidpartikel nach den Anspruchen 1 bis 5, dadurch gekennzeichnet, dass die Metalioxide Titandioxid, Zinkoxid, 
Zirkonoxid, Eisenoxid, Ceroxid und/oder chemische Mischungen dieser Metalioxide untereinander, und/oder che- 
mische Mischungen dieser Metalioxide mit Aluminiumoxid und/oder chemische Mischungen dieser Metalioxide 
mit Siliziumdioxid umfassen. 

so 7. Oxidpartikel nach den Anspruchen 1 bis 6, dadurch gekennzeichnet, dass die Metalioxide pyrogenes Titandioxid, 
pyrogenes Zinkoxid, pyrogenes Zirkonoxid, pyrogenes Eisenoxid, pyrogenes Ceroxid und/oder chemische Mi- 
schungen dieser Metalioxide untereinander und/oder chemische Mischungen dieser Metalioxide mit Aluminium- 
oxid und/oder chemische Mischungen dieser Metalioxide Siliziumdioxid, wobei in Mischungen wenigstens ein Me- 
talloxid pyrogener Herkunft ist, umfassen. 

55 

8. Verfahren zur Herstellung der Oxidpartikel gemaS den Anspruchen 1 bis 7, dadurch gekennzeichnet, dass eine 
in Wasser geloste Base unter Ruhren zu einer Dispersion bestehend aus 1-80 Gew.-% eines Metalloxides, min- 
destens einer Verbindung des Art X n Si(OR)^ n , wobei das molare Verhattnis X n Si(OR) 4 . n / Metalloxid je nach 
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Schichtdicke der Siliziumdioxidhiille zwischen 0,1 und 25 liegt, und Wasser gegeben wird, das Reaktionsprodukt 
abgetrennt, gegebenenfalls gewaschen und getrocknet wird. 

9. Verfahren nach Anspruch 8, dadurch gekennzeichnet, dass die Metalloxide Trtandioxid, Zinkoxid, Zirkonoxid, 
5 Eisenoxid, Ceroxid und/oder chemische Mischungen dieser Metalloxide untereinander und/oder chemische Mi- 

schungen dieser Metalloxide mit Aluminiumoxid und/oder chemische Mischungen dieser Metalloxide mit Silizium- 
dioxid umfassen. 

10. Verfahren nach den Anspriichen 8 Oder 9, dadurch gekennzeichnet, dass die Metalloxide pyrogenes, Titandioxid, 
10 pyrogenes Zinkoxid, pyrogenes Zirkonoxid, pyrogenes Eisenoxid, pyrogenes Ceroxid, sowie chemische Mischun- 
gen dieser Metalloxide untereinander, und/oder chemische Mischungen dieser Metalloxide mit Aluminiumoxid und/ 
Oder chemische Mischungen dieser Metalloxide Siliziumdioxid, wobei in Mischungen wenigstens ein Metalloxid 
pyrogener Herkunft ist, umfassen. 

15 11. Verfahren nach Anspruch 8 bis 10, dadurch gekennzeichnet, dass Verbindungen des Art X n Si(OR)4. n , solche 
mit X=Halogen, R=H oder ein linearer Oder ein verzweigter Alkylrest mit 1 bis 8 C-Atomen und n = 0-4 mit R 
ungleich H fur n=4, sein konnen. 

12. Sonnenschutzmittel enthaltend die Oxidpartikel nach den Anspriichen 1 bis 7, mit einem Anteil zwischen 0,01 und 
20 25 Gew.-%, bezogen auf die Menge des Sonnenschutzmittels. 

13. Verwendung der Oxidpartikel gemaB den Anspruchen 1 bis 7 als UV-Filter, zur Herstellung von Dispersionen und 
in Prozessen zum chemisch-mechanischen Polieren (CMP-Anwendung). 
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